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Compositions cosmetiques renfenoant un poly mere cationique et un 
polymere an i on i que comroe agent epaississant. 

La presente invention a pout objet un nouvel agent gelifiant ou 
epaississant, de nouvel les compositions cosmetiques epaissies ou 
gelifiees conteaant un tel agent et un procede permettant de gelifier 
et/ou d'fipaisslr de telies compositions. 

On souhaite avoir geoeraiement dans l 1 Industrie co3metique des 
compositions pour les cheveux ou la peau ne coulant pas trop rapide- 
meot; c'est le cas notararaent des compositions utilisees dans les 
procedSs mettant en oeuvre des temps de pose ou de coatact de la 
composition avec les cheveux ou la peau. II est dans ce cas tres 
avaacageux d'utiliser des compositions presentaot un indice de vis- 
cosite superieur a une certaine limite permettant de bien iocaliser 
les produits a I 'aide de solutions Epaissies. 

La deraanderesse a deja decrit dans des brevets auterieurs teis 
que les brevets francais 2 383 660, 2 505 179 et 2 542 997 des com- 
positions reofermant en milieu aqueux des polymeres cationiques et 
de3 polymeres aoioniques et pouvant se presenter sous forme de com- 
positions epaissies ou gelifiees. Les polymeres sont utilises dans 
ces compositions pour conferer, aux cheveux, des proprietes iateres- 
santes de tenue, de bril lance et.de derailage. Ces compositions sont 
eventual lenient epaissies a I'aide d'un agent gelifiant ou epais- 
sissant additionne aux polymeres. 

De telies compositions gelifiees ou epaissies, de i'etat ante- 
cieur de la technique, presentent cependant i f inconvenient, du fait 
de la presence des agents gelifiants ou epaississants, de trop char- 
ger les cheveux ou de laisser un depSt poudreux ioesthetique ou 
encore de leur conferer un toucher desagreable ou un aspect teroe, 
notararaent lorsqu' il s f agit de compositions dont I 1 application n'est 
pas sulvie d'un rincage. 

Ces compositions contenant un agent gelifiant ou epaississant, 
en plus des polymeres, sont parfois troubles ou opaques, ce qui peut 
em pec hex leur utilisation dans certaines applications telies que par 
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exemple des compositions de raise en forme de cheveux generalement 
limp ides. 

La demanderesse a recherche de ce fait la possibilite de pre- 
parer des compositions cosmetiques aqueuses gelifieee ou epaissies 
apportaot aox cheveux les proprietes avantageuses de teoue et de 
brillance des compositions renfermant des polymeres cationiques et 
aniooiques tout en evitant les iuconvenients menttounes ci-dessus dus 
a. V addition de geiifiants ou d 1 epaississants. 

On a par ailleurs deja preconise de former des gels a partir 
d'un poiymere derive d' ammonium quateraaire d'Sther de cellulose 
comme decrit dans le brevet US-A-3 472 840 et d'un polymere anioaique 
choisi parmi i'acide alginique ou ua acide poiysuifonique tel que 
I'acide 2-acrylamido 2-me thy 1 propane sulfonique. Les compositions 
gelifiees aiasi obtenues resultant d'uae part de 1* utilisation de 
polymeres anioniques possSdaut en eux-nemes des propr litis epais- 
sissantes ou gelifiautes et necessiteat par ailleurs des concen- 
trations relativemeat aievees en extra! t sec. Par ailleurs de telles 
compositions ae sont pas totaiemeat satisfaisantes lorsqu'elies scat 
utiiisees pour le conditioatiemeut des cheveux endammages par des 
traitements physiques, chitniques ou par les agents atmospheriques. 

La demanderesse a decouvert mainceuaat qu'il est possible de 
preparer des compositions cosmetiques aqueuses gelifiees ou epais- 
sles, par la seule presence dans ces compositions d'un copoiymere de 
cellulose ou de derive de cellulose greffes par voie radicalaire par 
un sel de mooomere hydrosoluble d 1 ammonium quaternaire avec certains 
polymeres anioniques carbaxyliques. Cet effet de synergie semble etre 
du, mais ceci n'est qu'une hypothese, £ la formation, par interaction 
ton! que en milieu aqueux, d'un iuterpolymere. Pour la faciiite de la 
definition on utilise le terme "epaississant" dans la suite de la 
description pour designer le produit ayant les proprietes epais- 
slssantes et/ou gelifiaotes resultant de cette interaction. L'epais- 
slssant ainsi obteou doit avoir une viscosite Epprecht-Drage a 2i°C 
module 3 t mesuree en dilution dans I'eau a la concentration de IX, 
egale ou superieure a 0,450 Pa.s aiors que la viscosite capillaire 
absolue du polymSre anionique a groupement carboxylique mesuree & 
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30°C en solution dans le dimSthylformamide cm le methanol a la con- 
centration de 5X est inferieure ou egale 1 0,030 Pa.s et que le 
copolymSre cationique a une viscosite capiilaire absolue a 1Z dans 
l'eau a 30*C egalement inferieure a 0,025 Pa.s. L'obtention d'un 
agent epaississant est pa rt iculie reman t surprenante dans la mesure oil 
ii resuite de polymeres ne presentant pas individuellemeat de telles 
proprietes epaississantes dans ces conditions d 1 utilisation. Ce 
pouvoir est notamient superieur a celui de gels anterieurement counus 
dont certains ont ete obtenus en utilisaot des polymeres anioaiques 
possedant en eux-memes des proprietes gelifiaotes. Ceci est particu- 
lierement ioteressaut dans le cadre de la preseute invention puisque 
les caracteristiques epaississantes permetteut de realiser ncra settle- 
ment uoe economie au niveau de 1* utilisation des polymeres pour 
obteair une gelification identtque et permettent en a@oe temps de 
coraminiquer aux cheveux ou a la peau, qui sont traitas par ces compo- 
sitions, certaiaes proprietes cosmetiques ameliorees saas trop char- 
ger les cheveux. 

Les nouvelles compositions cosmetiques preseutent par ailleurs 
Tavautage de ne pas charger les cheveux, meme lotsque les applica- 
tions sont repetees, ubtarament dans le cas de compositions appiiquSes 
par des precedes oe comportant pas d'etape de riocage et de conferer 
aux cheveux uo toucher agreabie et ua aspect brillant. EUes confe- 
rent, dans ie cas des compositions dont 1' application est suivie d'un 
rinc.age a l'eau, et plus particulieremeat aux cheveux fins, une bonne 
tenue et uoe bonne aervosit€. Ces compositions permetteat eafin 
d'ameliorer le traitement des cheveux ablmes notamment ea ce qui 
cooceroe leur demelage, leur douceur et leur toucher. 

— La preseote invention a done pour objet un epaississant resul- 
tant d'une interaction ionique en milieu aqueux d'un copolymere de 
cellulose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalaire par 
un sel de mouomere hydrosoluble d 1 ammonium quaternaire avec une 
famille particuliere de polymeres anioaiques carboxyllques et son 
utilisation pour Spaissir ou gelifier des compositions cosmetiques. 

Un autre objet de 1' invention est constitue par les compositions 
cosmetiques destinees au traitement des cheveux ou de la peau conte-. 
nant ce nouvel agent epaississant. - 
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L* invention a egalement pour objet un procede de traitement des 
chevcux ou de la peau met taut en oeuvre cet epaississant ou les 
compositions le contenant. 

Un autre objet de l'iuvention est constitue par un precede" de 
gellficatiou ou d f augmentation de la viscosite d'une composition 
cosmStique en nettant en oeuvre l f epaississant definl ci-dessus. 

D'autres objets de l f invention apparaltroat a* la lecture de la 
description et des exemples qui suivent. 

L f agent epaississant conforme a\ la preseute invention, est 
essentlellement caracterise par le fait qu 1 il rSsulte de 1' inter- 
action ionique en milieu aqueux eatre un copolymere de cellulose ou 
d*un derive* de cellulose greffes par vole radical aire avec un mono- 
mere hydrosoiuble d* ammonium quaternaire et tin polymers aaioaique 
carboxylique preseataut une viscosite capillaire abaolue en dilution 
dans le dimethylformamide ou le methanol I la concentration de 5X et 
a la temperature de 30°C infSrieure ou egale a 0,030 Pa.s, cet epais- 
sissant ayaot une viscosite Epprecht-Drage a 2l°C module 3, mesuree 
en dilution dans I'eau a la concentration de IX, egale ou superieure 
& 0,450 Pa. a. 

Le poiymere cationique utilise pour la preparation de Tepais- 
sissant esc plus particulierement choisi parmi les polymeres de 
cellulose ou de derives de cellulose constituSs par des hydroxy- 
aUylc el lu loses telles que I'hydroxymethylcellulose, l'hydroxyethyl- 
cellulose, 1* hydroxy propylc el lulose grefrees par voie radicalaire par 
un sei de monomere hydrosoiuble d 1 ammonium quaternaire choisi parmi 
les sels de methacryloylethyl trimethylammonium, de methacrylamido 
propyl trimethylammonium, de dimethyldiallyl ammonium, et plus parti- 
culierement les halogenures tels que les chlorures ou bien les metho- 
sulfates. 

Des prodults particulierement pre feres sont constitues par le 
copolymere d 1 hydroxyethylc el lulose greffS par voie radicalaire par du 
chlocure de dialiyl dimethylammonium vendu sous la denomination 
"CELQUAT L 200" ou "CELQOAT H 100" par la Societe RATIONAL STARCH 
encore appeles dans le dictionnaire CTFA "Poiyquateruium 4". Ces 
polymeres ont en dilution dans I'eau 3 la concentration de IX et a la 
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temperature de 30°C une viscosite capillaire absolue de l ! ordre de 
0,01 Pa.s pour Le produit commercialise sous la denomination "CELQUAT 
L 200" et de 0,021 Pa.s pour le produit commercialise sous la denomi- 
nation "CELQUAT H 100". 

Les polyra&res anioniques utilises conformemeot a 1'invention 
sont des polymeres anioniques carboxyliques ayaat un poids moiecu- 
leire corapris entre 500 et 3 000 000 et plus particuii&remeot entre 
1000 et 3 000 000. Ce sont de preference des polymeres filmos&nes. 
Des polym&res particuli&rement preferis sont choisis parmi : 

a) les homopolymeres de I'acide methacrylique prSsentant un 
poids moleculaire determine par diffusioa de la lumiere superieur a 
20 000, 

b) les copolymeres de I'acide methacrylique avec i'un des mono- 
meres suivants : 

ts - acryiace ou methacrylate d'alkyle en C^-C^; 

- ua derive d' acrylamide teL qua plus particuiierement le N,3- 
dimethylacrylamide, la diacetoueacryL amide, la 2ff- tact. -buty Lac ryl- 

amide ; 

- I'acide maleique; 

20 - le monomalSate d'alkyie en C^-C^; 

- la N-vinylpyrrolidone. 

c) des copolymeres d'ethyleae et d'anhydride maleique tel que 
les produit s vendus sous la denomination EMV 31 par la SociStS 
MONSANTO Cie. 

25 Les polymfcres anioniques particuiiSrement preferSs soot les 

copolymeres de I'acide methacrylique presentant una viscosite capil- 
laire absolue mesurSe en solution dans le dimethylformamide ou le 
methanol a la concentration de 5X, a 30°C, comprise entre 0,003 et 
0,030 Pa.s et plus particulieremeat le copoiym&re de I'acide metha- 
crylique et de methacrylate de methyle dont la viscosite capillaire 
absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide a la concen- 
tration de 5Z est de I'ordre de 0,015 Pa.s ou un copolymere d'acide 
methacrylique et de monomaleate d'ethyle presentant une viscosite 
capillaire absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide a la 
35 concentration de 5% de I'ordre de 0,013 Pa.s, un copolynfire d'acide 
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methacrylique et de methacrylate de butyle dont la viscositS capil- 
lalre absolue mesuree en solution dans le methanol a la concentration 
de 51 est de l'ordre de 0,010 Pa.s, un copolymere d f acide methacry- 
lique et d'acide male! que dont la viscosite cap 11 lair e absolue me- 
suree en solution dans le dime thy Ifotmamide a la concentration de 5Z 
est de l'ordre de 0,016 Pa.s. 

L'epaississant peut etre prepare dans les conditions suivantea : 
on additionne au copolymer e de cellulose ou de derives de cellu- 
lose greffes par vole radlcalalre par un sel de aonom&re hydrosoluble 
d' ammonium quaternaire une quantite d'eau necessaire 1 le solubiliser 
(solution I). 

Separement, on additionne au polymere anion lque carboxylique une 
quantitfi d'eau necessaire a le solubiliser en favor isant la solubili- 
satlon par neutralisation avec un agent alcalinisant classique comme 
1 ' ammonia que ou les alcanolamines (solution II) . 

On forme ensuite 1* epaississant en additionnant, sous agitation, 
et a temperature ambiante, la solution I dans la solution II ou 
infers ement. Lorsque le gel est forme, on peut alors eventual lement 
le dlluer avec de l ? eau ou d f un melange d'eau et d'alcool, la propor- 
tion en alcool etant celle necessaire pour atteindre le degre alcoo- 
11 que voulu pour la formulation. 

Selon une variants de ce procede, on peut egalement et sans 
avoir recours a" la neutralisation, dissoudre le polymSre anioalque 
carboxylique dans de 1 'alcool, de preference I'ethanol, 1 une concen- 
tration telle 1 amener la formulation finale au degre alcoolique 
desire. L r epaississant peut egalement se former dans le milieu cosmS- 
tique aqueux lui-meme. 

Le copolymere de cellulose ou de derive de cellulose greffes par 
vole radlcalalre par un ammonium quaternaire est present de prefe- 
rence dans le milieu aqueux, dans des proportions comprises entre 
0,01 et 6Z en poids, en partlculler entre 0,1 et 1,5Z par rapport au 
polds du milieu; le polymere anionique carboxylique est present de 
preference dans le milieu aqueux, a raison de 0,01 a 6Z, en particu- 
__lier de 0,1 1 l»5t en polds par rapport au poids du milieu, le 
rapport pondexal du polymere cationique au polymere anionique car- 
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boxyllque est compris de preference entre 1/5 et 5/1; 11 est en 
particulier compris entre 1/2 et 2/1 et plus particullerement egal i 
environ 1. 

Les compositions cosmetiques, destinees au traiteroent des che- 
5 veux et de la peau, epalssles ou gellflees, conformes 3 1* invention, 

sont essentiellement caractgrisees par le fait qu'elles contlennent 
au moins un copolymere de cellulose ou d'un derive de cellulose 
greff€s par vole radicelaire par un sel dz monomSre hydrosoluble 
d f ammonium quaternalre et un polymere anion i que carboxylique et dans 
10 des proportions suffisantes pour former 1 1 epaississant par inter- 
action ionique, de telle sorte qu'une composition conteaant 1% de cet 
epaississant dans de l f eau ait una viscosite Epprecht-Drage 3 21°C 
module 3, egale ou super icu re £ 0,450 Pa.s. 

V epaississant est present dans la composition cosmetique con- 
15 forme 3l 1' invention dans des concentrations variant entre 0,02 et 12% 

de preference entre 0,2 et 3% en poids par rapport au poids total de 
la composition* 

Cette composition se presente sous forme aqueuse mais peut 
contenir d'autres solvants acceptable* sur le plan cosmetique tela 

20 que par exemple des alcools inferieurs comme l'Sthanol ou l'iso- 

propanol, le glycerol, les glycols ou Setters de glycol comme l f ether 
monobutylique de l'ethyleneglycol , le propylenes lycol , le monoethyl- 
ether et le monomSthylether du diethyleneglycol, et dans des propor- 
tions n'affectant pas la formation de 1' epaississant, 

25 Le pH de ces compositions est compris general erne nt entre 6 et 12 

et de preference entre 6,5 et 9 et plus particulilrement, 11 est 
pcoche de la neutrality et de l'ordre de 7 & 8* 

II peut etre ajustS par un agent alcalinisant ou acidifiant 
habituellement utilise" dans le domaine de la cosmetique, 

30 ^ es compositions cosmStiques gelifiees ou epalssles, contenant 

un epaississant tel que definl cl-dessus, peuvent etre utllisees 
comme shampooing, compositions apres shampooing, prodults & rlncer £ 
appllquer avant ou apres shampooing, avant ou apres coloration ou 
decoloration, avant ou apres permanente ou defrisage, comme compbsl- 

35 tion pour la mlse en plis ou le brushing, comme composition res true- 
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turante ou conime support pour permanente ou pour colorer ou decolorer 
les cheveux. Ces composition epaissies ou gSlifiees, peuvent aussi 
contenir uo priucipe actif dermatologique tel que des agents anti- 
pel llculaires, antisfiborrhSiques, antiacnelques, autifongiques, 
bactericides, karat olytiques ou autipsoriasiques. 

Lorsque les compositions conformes a l 1 invention sont utilisSes 
sous forme de lotions Spalssies ou de gels pour la raise en plis ou 
pour le brushing, elles peuvent eventuellemeut reufermer d'autres 
polymeres habituellement utilises dans ce type de composition et plus 
particulieremeut des polymeres non-ioniques comme les polyvinylpyrro- 
lidones, les copolyoeres de polyvinylpyrrolidone et d'acState de 
viuyle, ou encore des polymeres anioniques ne preseutaut pas les 
propria* t£s de gilificatiou ou d'epaississement mentionuees ci-dessus 
avec le polymSre cationique. A titre d'exemple on peut citer les 
copolymftres d f acetate de viuyle et d f uo acide carboxylique insaturi 
tel que I'acide crotonique, les copolymSres resultant de la copoly- 
merisation d f acetate de viuyle, d f acide crotonique et d f un ester 
acrylique ou metnacrylique, les copolymeres resultant de la copoly- 
merisatioo d'acitate de viuyle, d'un Sther alcoylvinylique et d'un 
acide carboxylique insaturS et les copolymeres resultant de la co- 
polymer i sat ion d'acState de vinyle, d'acide crotonique et d f un ester 
vinylique d'un acide a longue chains carbonee ou encore d'un ester 
allylique ou methallylique d*un acide a loague chalue carbonee. Ces 
polymeres sont utilises dans des concentrations comprises entre 0,1 
et 51 en poids par rapport au poids total de la composition. 

Lorsqu 1 elles sont utilisees comme compositions & rincer elles 
peuvent contenir differents agents traitants tela que des prolines 
quateroaires, des polymeres cationiques silicones, des tensio-actifs 
catloniques et des polymeres cationiques differents des polymBres de 
cellulose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalaire 
avec uu monomftre hydrosoluble d' ammonium quaternaire, de type poly- 
andne, polyaminoamide ou polyammonium quaternaire. 

Lorsque les compositions sont utilises comme shampooiogs, elles 
^coatieooent des agents tensio-actifs a proprlfitSs dStergentea connus 
en eux-memes tels que des agents tensio-actifs anioniques, cationi- 
ques, non ioniques, araphotfires ou leurs melanges. 
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Ces agents tensio-actifs sont generalement presents dans des 
proportions comprises entre 0,1 et 30Z en poids rapport au poids 
total de la composition. 

Lorsque les compositions sont utilisees pour colorer les che- 
veux. elies contiennent des colorants directs ou des precurseurs de 
colorants par oxydation bien connus de la technique. 

Les compositions conformes a l'invention peuvent egaiement etre 
utilisees corame produits de craitemant de la peau et des ougles. 

l/ue composition cosmetique par ticu lier emeu t preferee est une 
composition de mise en forme de la chevelure, non riucSe. Cette 
composition contient en solution aqueuse ou hydroalcooiique un 
epaississant resultant de 1' interaction ionique f de 0 t l a 1,5% en 
poids d f un copolymer d'hydroxySthyl cellulose greffe par voie ra- 
dicalaire par le chlorure de diallyl dimethyl ammonium et de 0,1 S 
l p 5X ea poids d'un copolym&re d'acide inethacrylique et 

a) de methacrylate de methyle ou bien 

b) de monomaieate d'ethyle ou 

c) de methacrylate de butyle, dont la viscosite capillaire 
absolue mesuree a 30°C en solution dans ie dimethylformamlde ou le 
methanol, a la concentration de 5X est comprise entre 0,010 et 
0,015 Pa.s, la viscosite Epprecht-Drage de 1' epaississant mesuree a 
21°C, module 3, ea dilution dans i'eau a la concentration de 17. etant 
superieure a 0,450 Pa.s, le pH de la composition Stant compris entre 
6,5 et 9. 

Les compositions conformes £ l 1 invention peuvent conteair tout 
autre ingredient habituellemeot utilise en cosmetique tel que des 
parfums, des colorants, des agents conservateurs, des agents seques- 
trants, des agents adoucissants ou des silicones. 

Le procede d'epaississement ou de gelification de compositions 
cosmetiques qui constitue uo autre objet de 1' invention consiste 
essentiellement a introduire dans uoe composition cosmetique, sous 
forme aqueuse, au moins un epaississant tel que dgfini ci-dessus ou 
une composition contenant les polymSres formant l 1 epaississant dans 
les proportions de 0,02 a 12% en poids par rapport au poids total de 
la composition de fa$on a avoir une viscosite Epprecht-Drage de la 
composition egale ou superieure a 0,450 Pa.s. 
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II est possible de preparer & part des gels aqueux ou des compo- 
sitions Spaissies con tenant I'epaississant et de preparer dans une 
etape differente la composition cosmetique Sventuellement au moment 
de l'emploi. 

Le procSde de traitement des cheveux, de la peau et des ongles 
consiste & leur appliquer une composition telle que definie ci- 
dessus, cette composition pouvant etre rincee ou non S I'eau suivaat 
la nature du traitement souhaite. 

La demander esse a constate que cette composition de traitement 
des cheveux permettait non seulement de bien localiser le produit au 
niveau du cheveu sans que ce dernier coule sur le visage et que les 
cheveux ainsi traites presentaient egalemeat ua toucher agreabie et 
un aspect brillant. Par ailleurs la composition epaissie ou gelifiee 
presence l'avancaga d'etre limpide. 

Les exemptes suivants sout destines i illustrer l'iaveatiau sans 
pour autant presenter ua caract^re limitatif. 
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EXEMPLE 1 

On a preparS des gels aqueux suivant les indications figurant 
dans le tableau 1 suivant. A. cet effet on a ajoute a* la temperature 
ambtante et sous agitation m&canique 50 cm d'uoe solution aqueuse & 
1Z en matifire active du produit commercialism sous la denomination de 
5 "CELQUAT 1 200" qui est un copolymSre d r hydroxyethylcellulose greffe 

par vole radicalalre par le chlorure de diallyl dimethyl ammonium, 1 
SO cm d'une solution Sthauolique £ 20° alcoollque a" IX en mati&re 
active du polyodre anlonlque praalablement neutralise defini dans le 
tableau. 

10 Dans le tableau A ci-apres, la ma sure de la viscosite capillaire 

absolue des polytn&res auioniques s'effectue dans le dime thy Iformamide 
(DMF) et/ou dans le methanol. 
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EXEMPLES 2 a 11 

On prepare les compositions gelifiees suivantes pour la adse en 
forme de la chevelure (Tableaux B et C) . 

Lorsque ces differentes compositions sont appliquees sur des 
cheveux humides propres, elles leur donnent de la tenue sans laissec 
de depot poudreux. Lorsqu' elles sont appliquees sur des cheveux 
seches on constate que la composition facilite le coiffage sans 
charger les cheveux et ceux-ci une fois seches sont doux et agrfiables 
au toucher. 
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EXEMPLE 12 

On prepare ua apres-shampoolng de composition suivante : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolym&re acide me" thacrylique/monomaleate 
d'Sthyle 72/28 0f 7 g MA 

- Chlorure de dis tSaryldiraethylaramonium 1 g 

- Acide chlorhydrique qs pH : 7 

- Eau qsp LOO g 
On applique cette composition sur des cheveux propres et esso- 

res. Apres quelques minutes de pose on rince 3 l'eau* Lea cheveux 
mouilles sont lisses et glissants. Apr§9 sechage lis sont nerveux et 
gonflaats. 

Le gel obtenu par interaction des deux polymSres A et B presente 
uae viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a" la concentration de 
15 1,47. dans I'eau de 1,7 Pa.s 

EXEMPLE 13 

On prepare ua apres shampooing de composition suivante : 
A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

3) Co polyene re acide roethacrylique/methacrylate de 
20 methyle 50/50 0,7 g MA 

- Proteine quaternisee vendue sous la denomination 

de "LEXEIJf QX 3000" par la Societe IN0LEX 1 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6,7 

- Eau qsp 100 g 

25 Cette composition gelifiee est appliquee sur des cheveux propres 

et essores. Apres quelques minutes de pose on rince I I'eau. 
Les cheveux seches sont nerveux et gonflants. 
Le gel obtenu par interaction des polymlres A et B prfisente une 
viscosite Epprecht Drage 3 21°C, module 3, 1 la concentration de 1,4Z 
30 dans l'eau de 1,8 Pa.s. 
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EXB1PLE U 
On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0 f 5 g MA 

B) Copolymere acide mSthacrylique/methacrylate de 

mSthyle 50/50 0,7 g HA 

- Tenslo-actlf non lonlque de formula : 

R - CH0H - C^O — - CHOH - C^Oj-j — H 
dans laquelle 

R dSsigue uo melange deradicaux alfcyle ea C9-C12 
a reprSsente une valeur statistique moyeane 

d'envirou 3,5 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 7,4 

- Parfum, couservateur qs 

- Eau LOO g 

Ce shampooing present e 1' aspect d'tm gel llmplde. 

Le gel obtenu par interaction des polyuares A et 3 prSsente une 
viscositS Epprecht Drage 3 2l°C, module 3, 1 la concentration de 1% dans 
I'eau de L,65 Pa.s. 

ESEMPLE 15 
On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQ0AT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) CopolymSre acide methacrylique/ aonomaleate 

d'Sthyle 72/28 0,7 g MA 

- AlkylSther carboxylate de sodium oxyethylene 
a 3 moles d'oxyde d' ethylene, vendu par 

la Societe" MARCHON sous la denomination 

"EMPILAN 2747/30" 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6 

- Parfum conserve teur qs 

- Eau qsp i00 g 

Ce shampooing presente 1' aspect d f un gel llmplde. 

Le gel obtenu par interaction des polymSres A et B presente une 
vlscoslte Epprecht Drage 1 21°C, module 3, a la concentration de l t 4X 
dans I'eau de 1,7 Pa.s. 
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EXEMPLE 16 
On prepare la lotion suivaate : 
A) CELQUAT L 200 0,1 g 

D) Acide polymethacrylique 0,1 g 

5 - Amino-2 me thy 1-2 propanol-1 qs pH : 7,5 

- Parfum, colorant, coaservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

Cette lotion de mlse an forme des cheveux est legerement geli- 
flee et ne necesslte pas de rincage. 
10 Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B preseate une 

viscosite Epprecht Drage 3 21°C, module 2, I la concentration de 0,2% 
dans I'eau de 0,095 Pa.s. 

EKEMPLE 17 

On prepare la composition anti-pel liculaire suivaate : 
15 A) CELQUAT L 200 1 ,5 g 

B) Copolymere acide methacrylique/aionoiiialeate 

d'ethyle 66/34 1,2 g 

- l-hydroxy-4-o5thyl-6-(2,4 t 4-trimethylpentyl)- 
2(IH) pyridinone, sel d 1 Sthanolam f ne vendu sous 

20 la denomination "OCTOPIROX" par la SociStS H0ECHST 0,1 g 

- Alcool ethylique qsp 30° 

- Amino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7 

- Conservateur, parfum qs 

- Eau qsp 100 g 

25 Cette composition anti-pel lieu la ire preseate 1 'aspect d r un gel 

limpide et ne necessite pas de ringage. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente ana 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 2,7Z 
dans l'eau d' environ 1,8 Pa.s* 

30 
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EXEMPLE 18 

On prepare la compos Itloa anti-seborrheique suivante : 

A) CELQDAT L 200 0,5 g 

B) Copolymere aclde methacryllque/me'thacrylace 

de mgthyle SO/50 0,5 g 

- Poly ^J- alanine 1 g 

- Amino— 2 me* thy 1-2 propanol-1 qs pH 10 

- Conservateur, par f urn qs 

r Sau qsp 100 g 

Cette composition anti-seborrheique applicable sur la peau ou 
"les cheveux preseate 1' aspect d'ua gel limp id e et ae aecessite pas de 
r incase. 

Le gel obteau par interaction des polymSres A et B preseate une 
vise 03 itS Epptecht Orage 1 21°C» module 3, a la concentration de IX 
dans I'eau d T environ 1,2 Pa.s. 

EXEMPLE 19 

On prepare le support ^el de permanente de compos Itloa suivante : 
Composition I 

- Monothioglycolate de glycerol 68,3 g 

- Glycerine qsp 100 g 

Composition 2 

- CELQUAT L 200 1,8 g 

- CopolymSre acide methacryllque/acide 

malSique 70/30 1.5 g 

- Amiuo-2 methyl -2 propaaol-1 qs pH 6,5 

- trlSthaaolamine 3 g 

- Parfun, colorant, conservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

Lea deux compositions 1 et 2 sont melangees extempo rani meat dans 
les proportions de 32 g de la composition 1 pour 87 g de la composi- 
tion 2. 

Ce melange est applique sur les cheveux, roules sur des blgoudls, 
pendant 15 minutes. Apr&s 15 minutes de pose, on rince et on applique 
une solution oxydaate constitute par de l'eau oxyg&nee & 8 volumes, 
pB 3, pendant 10 minutes. 

Les cheveux sont ensulte rinces. 
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EXEMPLE 20 

On prepare la composition de teinture directe suivante : 

- Copolymere acide met hacrylique/mSthacry late 

de methyle 50/50 0,5 g MA 

- CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,5 g MA 

- Monochlorhydrate de N-( ^hydroxy propyl) 
anino-L nitro-2 N r N' bis- (^-hydroxys thy 1) 

amiao-4 benzene 0,1 g 

- Amino-2 me thy 1-2 propauol-1 qs pH 7,5 
-•Alcool Sthylique qsp 10° 

- Coaservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

On applique cette composition de teinture sur des caevaux 
chatains mouilles, prealablament laves. Apres sechage, les cheveux 
prennent une teinte chatain. cendre. 

EXEMPLE 21 

On prepare la composition anci?sori3tique ea iatrodaisatit au 
moment de l'emploi 0,5 g d'anthraline au gel de composition suivante : 

A) CELQUAT L 200 0,5 g 

B) Copolymere acide raethacrylique/methacrylate 

de raethyle 50/50 0.5 g 

- Aaino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7 

- Alcool Sthylique qs? L0° 

- Consecvateur qs 

- Eau qsp 100 g 

La composition antipsoriatique est appliquee sur la peau et ne 
aecessite pas de rincage. 

Le gel obtenu par interaction des polymSres A et B presente uae 
viscosite Epprecht Drage a 2l°C, module 3, a la concentration de IX 
dans l'eau d* environ 1,2 Pa.s 

EXEMPLE 22 

On prepare la composition antiacniique suivante, en iatroduisant 
au moment de l'emploi 5 g de peroxyde de benzoyle au gel dont la 
composition figure a 1' example 21. 

Cette composition est appliquee sur la peau. 
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EXEMPLE 23 

On prepare la composition bactericide suivante, en introdulsant 
au moment de I'emplol 1 g de 5-chloro 2-(2 ,4-dichlorophenoxy) 1-phenol 
ou Trlclosan (DCI) vendu sous le nom d'"IRGASAH DP 300" au gel dont 
la composition figure & I'exemple 21. 

Cette composition est appliquee sur la peau. 

EXEMPLE 24 

On prepare une composition capillaire traitante en additionnant 
a 46 g du gel de composition suivante, L8 g de poudre d'lris diluee 
• dans 36 g d'eau : 

A) CELQGAT L 200 4,5 g 

B) Copolymers acide methacryli que/51- vinyl- 

pyrrolidone 80/20 4,5 g 

- Alcoa L ethylique qs 10° 

- Amlno-2 me thy 1-2 propanol-1 qs pH 7,5 

- Parfum, conservateur qs 

- Eau qsp LOO g 

On appLlque la composition sur des cheveux laves. Apres ring age, 
les cheveux sont doux au toucher. 

Le gel obtenu par Interaction des po Lyme res A at B presente une 
viscosite Epprecht Drage 3 2i°C, module 4, a la concentration de 91 
dans I'eau de LI, 7 Pa*s. 

EXEMPLE 25 

On prepare la lotion res true turante a rlncer suivante en iutro- 
duisant au gel de I'exemple 21 a pH 6 et au moment de I'emplol : 
1,5 g de dimethylol ethylene-thiourie. 

Cette composition est appliquee sur des cheveux abxmes. 
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REVENDICATIONS 

1. Agent epaisslssant, caracterise par le fait qu f il re suite de 
l 1 ioteractloo iooique d'uo poly mi re eationlque constltuS par un 
copolymere de cellulose pu d'uo derive de cellulose greff&s par un 
sel de moaon£re hydrosoluble d f ammonium quateraaire et d'un polym&re 
anionique carboxylique ayaot une viscoslte capillaire absolue dans le 
dimethylformamide ou le methanol I une concentration de 5% et a 30°C, 
infSrieure ou Sgale a 30x10 Pa.s, cet epaissisant ayant une visco- 
slte* EPPRECHT-0RAGE, module 3 en solution & IX dana l'eau a 21°C 
supirieure ou egale i 0,45 Pa.s. 

2. Agent epaisslssant selon la revendication 1, caracterise par 
le fait que le polymere eationlque eat choisi parrai lee copolymSres 
d'bydroxyalkylcelluiose greffes par voie radicaiaire par un sel de 
mouomere hydrosoluble d' ammonium quateroaire choisi parmi les sels da 
oethacryloyLSthyLcrimethylammoaiuni, de methacrylamidopropyltrimethyl- 
ammonium, de diraechyldiallyl ammonium. 

3. Agent epaississaac selon la revendication I ou 2, caracterise 
par Le fait que le polymSre anionique carboxylique est choisi parmi 
les homopolymeres de I'acide ofithacrylique prSsentant un poids mole- 
cuiaire determine par diffusion de la luaiSre supSrieur a 20 000, les 
copolymers de I'acide mSthacrylique avec un raonomere suivant : un 
acrylate ou un methacrylate d'alkyle en C^-C^, uo derive d'acryl- 
amide, I'acide maUique, un mono oal eat e d'alkyle en C^C^, la 
N-viaylpyrrolidone et les copoiymeres d f 3thyl3ue et d'anhydride 

male i que. 

4. Agent epaisslssanc selon I 9 une quelconque des revendi cat ions 
1 a 3, caracterisS par le fait que le rapport pondSral entre le 

poly tog re eationlque et le poiya&re anionique carboxylique est comprls 

entre 1/5 et 5/1. 

5; Agent epaisslssant selon 1'une quelconque des revendications 
1 J 4, caracterise par le fait que le polymSre anionique est choisi 
parmi les copolymSres de I'acide mSthacryllque et de methacrylate de 
methyle dont la viscoslte capillaire absolue oesuree en solution dans 
le dimethylformamide a la concentration de 5X et a 30°C est de I'or- 
dre de 15xl0" 3 Pa.s, un copolymers d'acide tnethacryilque et de mono- 
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aalSate d'Sthyle prfisentant une viscosite capillaire absolue meaurSe 
en solution dans le dimSthylformamide 3 la concentration de 5X et a 
30'C de I'ordre de 13xl0 -3 Pa.s, un copolymlre d'acide mSthacryligue 
et de mfithacrylate de butyle dont la viscosite" capillaire absolue 
mesurSe en solution dans le methanol & la concentration de 5X et a 
30*C est de I'ordre de lOxlO" 3 Pa.s, ua copolymlre d'acide mStha- 
crylique et d'acide malSique dont la viscositS capillaire absolue 
oesuree en solution dans le dimSthylformamide a la concentration de 
5X et ft 30°C est de I'ordre de 16 x 10" Pa.s. 

• 6. Agent Spaississant selon l'una quelconque des revendications 
115, caractSris* par le fait qu'il est prSparS en milieu aqueux 
coatenant 0,01 a 6Z du polymere cationique et 0,01 a 6* du polymSre 
anionique carboxylique. 

7. Composition cosmetique destinSe au traitement des cheveux. de 
la peau et des ocgles, caracterisSe par le fait qu'elle contient au 
Boins un agent Spaississant tel que defini dans l'une quelconque des 
revendications 18 6. 

8. Composition cosmStique selon la revendicacion 7, caractSrisee 
par le fait que 1' agent Spaississant est present dans des proportions 
comprises eotre 0,02 et 12X en poids par rapport au ooids total de la 
composition. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, 
caractSrisee par le fait qu'elle a un ptt compris entre 6 et 12. 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 a 9 
et destinee a 8tre utilisSe comme lotion Spaissie ou gSlifiee pour la 
mine en pi Is ou pour le brushing, caractSrisee par le fait qu'elle 
contient en plus, des polymSres non ioniques choisis parmi ies poly- 
vinylpyrrolidones, les copolymers de polyvinyl pyrrolidone et 
d'acfitate de vinyle. ou des polymires anioniques choisis parmi les 
copolyairea d'acState de vinyle et d'acide carboxylique inaaturS. lea 
copolyeires risultant de la polymerisation d'acState de vinyle, 
d'acide crotonique, d'un ester acrylique ou mS cheery lique, les copo- 
lyftres rfsultant de la copolymerlsation d'acState de vinyle, d'un 
ether alfcoyl vinylique d'un acide carboxylique insaturS.lee eopo- 
lymSres rfisultaot de la copolymSrisation d'acState de vinyle. d'acide 
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crotonique et d'un ester vinylique d'un aclde & longue chalne carbo- 
nee ou d'un ester aliylique ou methallylique d'un acide a longue 
carbonee. 

11. Composition cosmetique selon I'uae quelconque des revendlca- 
5 tioas 7 d 10, caracterisee par le fait qu'elle est utlllsee comme 

shampooing et qu'elle con ti eat un ou plusieurs agents tensio-actifs £ 
propriety detergente choisls parrai les tensio-actifs anlonlques, 
cationiques, non ioniques, amphoteres ou leurs m&langes. 

12. Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendica- 
10 tions 7 a 9 f destinee a etre rincee, caracterisee par le fait qu'elle 

coatient des agents traitants choisis parmi les protSiaes quateraai- 
res, les polymeres cationiques silicones, les tensio-actifs cationi- 
ques et les polymeres cationiques dlffereats des polymeres de cellu- 
lose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalalre avec un 
15 mouomere hydrosoluble d f ammonium quaternaire. 

13. Composition cosmetique destinee a etre ut ill see pour la mise 
en forme des cheveux, caracterisee par le fait qu'elle contient dams 
un milieu aqueux ou hydroalcoolique un epaississaat resultant de 

l f interaction ionlque de 0,1 a l,5Z en poids d'un copolymere 

20 d'hydroxyethyl cellulose greffg par voie radicalaire par le chlorure 
de diallyl dime thy lararnonium et de 0,1 a 1,52 en poids d'un copolymere 
d 'acide raethacry lique et de methacrylate de m&thyle ou bien de mono- 
maleate d'ethyle ou bien de methacrylate de butyle dont la viscositS 
capillaire absolue mesuree a 30°C en solution dans le dimethylfor- 

25 mamide ou le methanol a la concentration de 5% est comprise eat re 
0,010 et 0,015 Pa.s, la viscosite Epprecht Drage de l'epaississant 
mesuree a 21*C, module 3, en dilution dans l'eau a la concentration 
de U etant superleure a 0,450 Pa.s, le pH de cette composition Stant 
compris entre 6,5 et 9. 

30 * 14. Procede d'epaisslssement ou de salification des compositions 

cosmetlques aqueuses caracterise par le fait que l'on introdult dans 
cea compositions au mo ins un epaississaat tel que definl dans l'une 
quelconque des revendica tions 1 a 6 de sorte a avoir une viscosite 
Epprecht-Drage mesuree 3 21°C (module 3) egale ou superleure a 

35 0,450 Pa.s a la concentration de 1Z dans l'eau* 
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15. ProcSde de traitement des cheveux, de la peau ou des ongles 
carac cerise par le fait que I'on applique au mo ins una composition 
coso£tique telle que definie dans I'une quel con que des reveadicatloas 
7 A 13 sur lesdltes rcatleres. 

Precede selon la reveadicatioa 14, caracterls& par le fait 
que I'oti applique la composition telle que definie dans les revendi-' 
cations 10 ou 13, cette application □ , etant pas suivle d'un rincage. 



